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(54) Title: PRESERVATIVES FOR PERISHABLE PREPARATIONS, IN PARTICULAR FOR COSMETIC AND PHARM ACEU- 
r<| TICAL PREPARATIONS 

< 

(54) Bezeichnung: KONSERVIERUNGSMITTEL FOR VERDERBLICHE PRAPARATE, INSBESONDERE FOR KOSMEH- 
^ SCHE UND PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN 

rj^ (57) Abstract: The invention relates to a preservative which contains a bio-active glass. The inventive preservative is used preferably 
^ for preserving cosmetic and pharmaceutical preparations, in particular for creams, lotions, lipsticks, make-up compositions and/or 
^ tinctures. 
O 

^ (57) Zusammenfassung: Es wird ein Konserviemngsmittel beschrieben, welches ein bioaktives Glas umfaBt. Das erfindungsge- 
mSBe Konserviemngsmittel wird vorzugsweise zur Konservierung von kosmetischen und pharmazeutischen Praparaien. insbeson- 
derc fiir Cremes, Lotionen, Lippenstifte, Make-up-Zusammensetzungen und/oder Tmkturen verwendet. 
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Konservierungsmittel fiir verderbliche Praparate, 
insbesondere fiir kosmetieche und pharmazeutische 
Ziibereitungen 

Beschreibung ; 

Die Erfindung betrifft Konservierungsmittel sowie ihre 
Verwendung zur Konservierung von verderblichen Praparaten 
insbesondere von kosmetischen und pharmazeutischen 
Zusammensetzungen . 

Es ist bekannt, eine Vielzahl von verderblichen Waren, 
wie Lebensmittel, Arzneimittel etc. mittels chemischen, 
insbesondere organo-chemischen Konservierungsmitteln zu 
behandeln, urn ihre Verwendungsdauer zu verlangern. 

Dies gilt insbesondere auch fur kosmetische Praparate, 
die mit der Haut in Kontakt kommen, Auf diese Weise 
werden namlich beim Auftragen auf die Haut oder 
insbesondere bei Dosen durch Entnahme mit der Hand, oder 
auch beim Gebrauch von Lippenstif ten Bakterien in die 
Praparate eingetragen. Durch das in kosmetischen 
Zubereitungen herrschende hautvertragliche Milieu konnen 
sich die so eingebrachten Bakterien rasch vermehren, so 
daS schon nach wenigen Tagen ihre Konzentration 
unvertraglich hoch sein kann. Das gleiche Problem tritt 
auch bei kosmetischen Praparaten auf, die in Flaschen 
Oder Tuben aufbewahrt werden. Zwar ist hier durch den 
geringeren Kontakt mit der Haut bei der Entnahme die 
Kontamination mit Bakterien geringer, jedoch laSt sich 
auch hier ein Kontakt der Bakterien tragenden Haut mit 
dem Praparat nicht vermeiden, so daS es auch bei diesen 
Darreichungsf ormen zu einer raschen Kontaminierung kommt . 
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Aus diesem Grunde ist es notwendig, derartige 
handelsubliche Praparate mit Bakteriziden bzw, 
bakteriostatischen Mitteln zu versehen. Derartige Mittel 
sind jedoch zytotoxisch und wirken daruber hinaus bei 
einer grofien Anzahl von Menschen allergen. 

Urn hierzu weltweit eine sachgerechte Herstellungspraxis 
sicherzustellen, hat die WHO bereits 1968 die sogenannte 
"Good Manufacturing Practice" (GMP) erlassen. Nach dieser 
Richtlinie soil unter anderem Produkthygiene, sowie 
Qualitatskontrolle sichergestellt -und Verunreinigungen 
vermieden werden. Inzwischen ist die GMP noch durch die, 
insbesondere in der pharmazeutischen und kosmetischen 
Industrie gultige "Good Storage Practice" (GSP) erganzt 
worden, welche eine produktgerechte Lagerung 
sicherstellen soil. 

In der US-A 5,766,611 ist daher bereits versucht worden, 
ein losliches Glas als Konservierungsmittel zu verwenden, 
das Silber, Zink und/oder Kupfer freisetzt, Jedoch wirken 
auch diese aus dem Glas f reigesetzten Substanzen als 
Zellgift und sind zytotoxisch. Der standige Kontakt mit 
einem derartigen Konservierungsmittel ist somit nicht 
unbedenklich. 

Es ist bereits bekannt, sog. bioaktives Glas zur 
Mundpflege zu verwenden. So sind beispielsweise 
Zahnpasten bekannt, welche die Remineralisierung der 
Zahne bewirken. In der US-A-5, 834, 008 ist die Verwendung 
von Bioglas zur Wundheilung beschrieben. So lassen sich 
beispielsweise nicht heilende, ulcerierende Wunden, 
insbesondere bei Diabetikem, und Schlaganf allpatienten 
durch die Applikation derartiger Glassorten zum Abheilen 
bringen . 
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J. Allen, H. Neumann und M. Wilson beschreiben die 
Inhibierung bakterieller Ansiedelungen durch Bioglas ® 
45S5 mit einer KorngroSe von 355 - 500/im, wobei normale 
Glasbeads (Fensterglas) mit einer vergleichbaren 
KorngroSe von 455 - 600 keinerlei antibakterielle 
Wirkung zeigt. 

Die wesentlichen Eigenschaf ten von bioaktivem Glas sind 
dem Fachmann bekannt und beispielsweise in der US -A 
5,074,916 beschrieben. Danach unterscheidet sich 
bioaktives Glas von herkommlichen Kalk-Natrium-Silikat- 
Glasern dadurch, dass es lebendes Gewebe bindet. 

Bioaktives Glas ist beispielsweise unter der Bezeichnung 
"Bioglas®" von USBiomaterials Corp, Alachua, Fl 32615, 
USA erhaltlich und bezeichnet ein Glas, das eine 
spezielle biologische Reaktion bei Kontakt mit einem 
Organismus zeigt. Beim Zusammentref f en mit Korper- 
flussigkeit tauscht es mit dieser lonen aus . Bei dem 
lonenaustausch werden Natrium- und Calciumionen 
freigesetzt, die auf dem Glas innerhalb weniger Minuten 
eine Kieselgelschicht ausbilden, die die Ausbildung von 
einer Hydroxy-Carbonat-Apatitschicht bewirkt und die mit 
der mineralischen Phase des Knochens identisch ist, 
Darauf wird das Hydroxy-Carbonat-Apatit gebildet bzw. 
Zellen produzieren Kollagen, welches in diese Schicht 
eingebettet wird. Dies fuhrt zu einer physio-chemischen 
Bindung zwischen dem bioaktiven Glas, dem Gewebe oder dem 
Knochenmaterial , was eine schnellere Regenerierung des 
Knochens bewirkt. Dabei konnte in Tierstudien gezeigt 
werden, dafi Bioglas® annahernd gleich wirksam ist wie 
eine Transplantation mit eigenen Knochenteilen, 
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Auch die Verwendung von bioaktivem Glas zur 
Aknebekampfung ist bekannt . Dabei wird ein ein bioaktives 
Glas enthaltendes Praparat auf die mit Akne befallenen 
Hautstellen aufgetragen, wodurch die Entzundungen positiv 
beeinfluSt werden. In diesem Zusammenhang ist auch die 
Publikation von John E. Rectenwald, L. L, Moldawer, Sean 
Lee et al . in Infection and Immunity (zur Publikation 
eingereicht) sowie 19th Annual Meeting, Surgical 
Infection Society, April 29 bis May 1 1999 Seattle zu 
erwahnen, worin beschrieben ist, daS Bioglas die Bildung 
bzw. Ausschuttung des entziindungshemmenden Hormons 
Interleukin 6 (IL 6) bewirkt und die entziindungssteigern- 
den Cytokine TNF-a, IL-l-a und IL-10 unterdruckt. 

Daruber hinaus ist von E, Allen, et. al . (Departments of 
Microbiology in Periodontology Eastman Dental Ins ti tut) 
bekannt, daS ein bioaktives Glas 45-S-5 welches von 
Bioglas"^ U.S. Biomaterials Alachua, FL. 32615 USA 
erhaltlich ist, eine antibakterielle Wirkung zeigt, 
welche jedoch nicht mit normalen Glaskiigelchen, sog. 
Glasbeads (Fensterglas) erreicht werden kann. 

Die Erfindung hat nun zum Ziel ein Konservierungsmittel 
bereitzustellen, welches im Gegensatz zu den bislang 
bekannten Mitteln keine negativen Wirkungen bei der 
Applikation, insbesondere bei der Applikation auf der 
Haut zeigt. 

Dieses Ziel wird nun erf indungsgemafi durch ein 
Konservierungsmittel erreicht, welches bioaktives Glas 
enthalt , 

Bioaktive Glaser sind bereits seit langem bekannt und 
beispielsweise zusammenf assend von Larry L. Hench und 
John K. West in "Biological Applications of Bioactive 
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Glasses", Life Chemistry Reports 1996, vol. 13, p, 187 - 
241 Oder in "An Introduction to Bioceramics" , L. Hench 
imd J. Wilson, eds . World Scientific, New Jersey (1993) 
beschrieben. Bioaktive Glaser zeichnen sich im Gegensatz 
zu herkommlichen Glasern dadurch aus, dass diese in einem 
wassrigen Medium loslich sind und an ihrer Oberflache 
eine Hydroxylapatitschicht ausbilden. Die gangigsten 
bioaktiven Glaser werden entweder als Schmelzglas 
hergestellt, wobei diese dann gegeniiber normalen Fenster- 
oder Flaschenglasern einen deutlich geringeren Anteil an 
Si02 und einen wesentlich hoheren Anteil an Natrium 
aufweisen oder sie sind sogenannte Sol -Gel -Glaser, welche 
dann, im Gegensatz zu Schmelzglasern einen hohen Anteil 
von Siliziumoxid sowie einen geringen bis gar keinen 
Anteil an Natrium enthalten konnen. 

Bioaktives Silizium enthaltendes Glas bzw. bioaktives 
Glas bezieht sich auf ein Material, welches Siliziumoxid 
Oder Siliziumhydroxyd umfaSt, wobei dieses Material die 
Bildung und Ubertragung von SiOH-Gruppen ermoglicht. 
Bioaktives Silizium enthaltendes Glas kann daher 
beispielsweise ein bioaktives Glas aus einer Mischung von 
Siliziumoxid oder Siliziumhydroxid mit einem oder 
mehreren Elementen der Gruppe umfassend Natrium, Kalium, 
Calcium, Magnesium, Bor, Titan, Aluminium sowie 
Stickstoff , Phosphor und Fluor enthaltenden Anionen sein. 
Dariiber hinaus kann es beispielsweise Natriumsilikate des 
Wasserglastypes oder Kieselgele sowie SiOH-Gruppen 
enthaltende Losungen oder auch Hydroxyapatit umfassenden 
Siliziumoxide oder Siliziumhydr oxide sowie Kieselgel, 
welches Calcium und Phosphor enthalt, sein. Eines der 
wesentlich gemeinsamen Merkmale von bioaktivem Kieselgel 
enthaltenden Glas zeigt sich durch die Bildung und 
Ubertragung von SiOH-Gruppen. Daruber hinaus sollten auch 
Calcium und Phosphationen enthalten sein. 
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Die erf indungsgemaS enthaltenen bioaktiven Glaser sind 
vorzugsweise ein herkommliches bioaktives Glas, welches 
dem Fachmann bestens bekannt ist, Solche Glaser enthalten 
ublicherweise Si02/ einen hohen Anteil an Na20 und CaO 
sowie Phosphor und zwar in einem hohen Molverhaltnis von 
Calcium zu Phosphor, welches sich meist, jedoch nicht 
notwendigerweise urn etwa 5 bewegt. Kommen splche 
bioaktiven Glaser mit Wasser oder einer Korperf lussigkeit 
in Kontakt, dann zeichnen sie sich durch spezielle 
Reaktionen aus, und zwar warden dabei Natrium- und 
Calciumionen des Glases durch H*-Ionen aus der Losung in 
Form einer Kationen-Austauschreaktion ersetzt, wodurch 
eine Silanol-Gruppen aufweisende Oberflache entsteht, an 
welche sich Natrium- und Calciumhydroxid anlagern. Die 
Erhohung der Hydroxy- lonenkonzent rat ion fiihrt an der 
Glasoberf lache nun zu einer weiteren Reaktion mit dem 
Si02-Netzwerk, wodurch weitere Silanolgruppen entstehen, 
die auch tiefer im Glas liegen konnen. 

Aufgrund des hohen alkalischen pH im Glaszwischenraum 
entsteht aus CaO und P2OS eine gemischte Hydroxylapatit- 
Phase, welche auf der Si02-0berf lache auskristallisiert 
und in biologischen Materialien mit Mucopolysacchariden, 
Kollagenen und Glycoproteinen bindet . 

Das Molverhaltnis von Calcium zu Phosphor ist 
vorzugsweise > 2 und insbesondere > 3 und ist 
vorzugsweise < 30, insbesondere < 20, wobei Verhaltnisse 
von < 10 besonders bevorzugt sind, 

Besonders bevorzugt sind Konservierungsmittel , die 
bioaktive Glaspartikel enthalten, welche Si02, CaO, Na20, 
P2O5, CaF2, B2O3, K2O, und/oder MgO aufweisen. Enthalt das 
Reinigungsmittel bioaktive Glaspartikel aus Schmelzglas, 
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dann weisen diese vorzugsweise bezogen auf das 
Gesamtgewicht an Glas von 40 - 60 Gew.% Si02, 10 - 30 
Gew.% CaO, 10 - 35 Gew.% Na20, 2-8 Gew.% P2O5, 0-25 
Gew.% CaF2, 0-10 Gew.% B2O3, 0-8 Gew,% K2O, und Oder 0 
- 5 Gew . % MgO auf . 

1st das bioaktive Glas ein Schmelzglas , dann liegt die 
Obergrenze an enthaltendem Siliziumdioxid bei 60 
vorzugsweise bei 55 Gew.%, wobei eine Obergrenze von 50 
Gew.% besonders bevorzugt ist. Der Gehalt an Natriumoxid 
betragt vorzugsweise mehr als 15 Gew.%, insbesondere mehr 
als 18 Gew.%. Ein Natriumoxid-Gehalt von > 20 Gew.% ist 
besonders bevorzugt. 

Ist das im erf indungsgemaSen Konservierungsmittel 
enthaltene bioaktive Glas ein mittels Sol-Gel -Verfahren 
hergestelltes bioaktives Glas, dann kann sein Anteil an 
Siliziumdioxid bedeutend hoher liegen als bei 
Schmelzglasern und sein Anteil an Natriumoxid gleich 0 
sein, Mit einem Sol -Gel -Verfahren hergestellte bioaktive 
Glaser enthalten vorzugsweise 40 bis 90 Gew.% Si02, 4 bis 
45 Gew.% CaO, 0 bis 10 Gew.% Na20, 2 bis 16 Gew.% P2O5; 0 
bis 25 Gew.% CaF2, 0 bis 4 Gew.% B2O3, 0 bis 8 Gew,% K2O 
und/oder 0 bis 5 Gew.% MgO. 

Der Gehalt an Phosphoroxid betragt bei beiden der zuvor 
beschriebenen Arten von bioaktiven Glasern vorzugsweise 
mindestens 2 Gew.%, insbesondere mindestens 4 Gew.%, 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform weist das losliche 
bioaktive Glas keine toxisch wirkenden Metallkationen wie 
Ag* , Cu^*, Cu* und/oder Zn^* etc. auf bzw. setzt solche 
nicht in toxisch wirkenden Konzentrationen frei. Zur 
Erreichung von synergist ischen Effekten kann es jedoch in 
Einzelfallen erwunscht sein, auch solche biozid wirkenden 



wo 01/03650 



8 



PCT/DEOO/02231 



Glaser zuzusetzen, welche toxisch wirkende Kationen 
f reisetzen. 

Bei bioaktivem Glas selbst handelt es sich um ein 
Material, welches eine mehr oder weniger runde Form, wie 
beispielsweise Sand, aufweist. Derartige Teilchen konnen 
eine Grofie bis zu ca, 0,5-1 mm aufweisen, sind jedoch 
vorzugsweise wesentlich kleiner. Ubliche Teilchengrofien 
sind < 400 ^m und insbesondere < 200/im, als besonders 
zweckmaSig haben sich TeilchengroSen < 100 /xm, vorzugs- 
weise < 90 ^m, und im besonderen < 60^m bzw. < 20/im 
erwiesen. Eine bevorzugte Kornung- weist einen Durchmesser 
dso von < 10 /im, vorzugsweise £ 5 fim, insbesondere < 2 fim 
auf . Je hoher das Verhaltnis von Oberflache zu Gewicht 
bzw. Volumen ist, um so hoher ist auch die biozide 
Wirkung der Partikel. 

In einer bevorzugten erf indungsgemaS^n Ausf uhrungsf orm 
wird bioaktives Glas zur Konservierung von kosmetischen 
Praparaten verwendet. Eevorzugt wird hierbei feinkorniges 
bioaktives Glas mit einer Kornung von dso ^ 5 ptm, 
insbesondere < 2 /im verwendet. Bevorzugte kosmetische 
Praparate sind insbesondere Cremes, Make-up-Mittel , 
Lippenstifte sowie Lotions und Salben. Durch die in den 
Praparaten enthaltene Feuchtigkeit wird die mikrobiozide 
Wirkung von bioaktivem Glas weiter gefordert. 

Das erf indungsgema£e biozide Konservierungsmittel ist 
vorzugsweise in einer Menge von bis zu 25 Gew.%, 
insbesondere bis 10 Gew,% bezogen auf den Feststof f gehalt 
des zu konservierenden Praparates enthalten. Bevorzugt 
sind jedoch Obergrenzen von 7 Gew.% bzw. 5 Gew.%, wobei 3 
Gew.% besonders bevorzugt sind. Untere Grenzwerte sind 
0,01 Gew.%, insbesondere 0,1 Gew.%, wobei 0,5 Gew.% bzw. 
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1 Gew.% als untere wirksame Menge besonders bevorzugt 
sind. 

Es hat sich uberraschenderweise gezeigt, dafi sich mit dem 
bioaktiven Glas derartige Praparate hervorragend 
konservieren lassen, ohne dafi den Mitteln 
hautirritierende zytotoxische und ggf . allergen wirkende 
chemische Konservierungsmittel zugesetzt werden mussen. 
Daruber hinaus wird ein zusatzlicher Pflegeeffekt durch 
die heilungsf ordernde, insbesondere auch 

entziindungshemmende Wirkung von bioaktivem Glas erzielt. 

In besonderen Fallen kann es jedoch auch erwiinscht sein, 
das erf indungsgemafie Konservieirungsmittel zu Prapara- 
tionen zuzusetzen, die mittels liblichen Konservierungs- 
mitteln haltbargemacht sind, um synergistische Effekte 
zu erzielen. 

Das Konservierungsmittel wird vorzugsweise in 
protonenhaltigen Losungsmitteln insbesondere in wassrigen 
und/oder in alkoholischen Losungsmitteln eingesetzt. Es 
ist jedoch auch moglich, daS Konservierungsmittel in 
aprotonischen Losungsmittel zu verwenden, sofern das 
dortige Milieu die Freisetzung der loslichen Kationen des 
Glases ermoglicht. Bevorzugte aprotische Losungsmittel 
sind Ketone wie Aceton, Fette, Wachse, Ole sowie 
entsprechende fliissige oder feste Kohlenwasserstof f e . 
Besonders geeignet ist das erf indungsgema£e 
Konservierungsmittel auch fur die Konservierung von 
Wasser-in-6l- sowie 6l-in-Wasser-Emulsionen. 

Auch flussige kosmetische Praparate, deren Alkoholanteil 
zur Konservierung nicht ausreicht, lassen sich mittels 
bioaktivem Glas konservieren. Hierbei ist es bevorzugt, 
ein Glas zu verwenden, dessen Brechungs index demjenigen 
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der Flussigkeit entspricht. Auf diese Weise wird das 
zugesetzte Glas fur den Anwender "unsichtbar" , Es ist 
jedoch auch moglich, das Glas bevmSt in einer gewunschten 
Weise sichtbar zu machen, urn kosmetische Effekte zu 
erreichen, beispielsweise durch Einfarbung, 
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Patentanspruche : 

1. Konserviemngsmittel, dadurch gekennzeichnet , daS es 
bioaktives Glas umf aSt . 

2. Konserviemngsmittel nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet/ daB das bioaktive Glas eine Kornung 
dso 10 fim aufweist. 

3 . Konservierungsmittel nach einem der vorhergehenden 
Anspruche 1, dadurch gekennzeichnet, daS das 
bioaktive Glas eine Kornung dso < 5 fim aufweist. 

4 . Konservierungsmittel nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daS es bezogen auf 
den Feststof f gehalt eines zu konservierenden 
Praparates in einer Menge von 10 Gew.% enthalten ist. 

5. Konservierungsmittel nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dafi das bioaktive 
Glas bezogen auf das Gesamtglasgewicht 40 - 60 Gew.% 
Si02, 10 - 30 Gew.% CaO, 10 - 35 Gew.% Na20, 2-8 
Gew.% P2O5, 0-25 Gew.% CaFj, 0-10 Gew.% B2O3, 0 - 
8 Gew.% K2O, und/oder 0-5 Gew.% MgO umfaSt. 

6 . Konservierungsmittel nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daS es ein 
protisches Losungsmittel umfafit. 

7. Verwendung von bioaktivem Glas zur Konservierung von 
verderblichen Waren. 
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8, Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
daS die Ware ein kosmetisches und/oder 
pharmazeutisches Praparat ist. 

9. Verwendung nach Anspruch 7-8, dadurch gekennzeichnet , 
daS das Praparat ein Creme, eine Lotion, ein 
Lippenstift, eine Make-up-Zusammensetzung und/oder 
eine Tinktur ist . 
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